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Stabilisierte vaflrige Polymerisa tdispersionen mit einpoly- 
merisierten Vinylchlorid und/oder Vinyl idenchlor id im 
Polymerisatanteil 



Die Erfindung betrifft stabilisierte waflrige Polyme-isat- 
dispersionen mit einpolymerisier ceo Vinylchlorid und/oder 
Vinyl idenchlorid im Polymerisatanteil sowie die Verwendung 
von Epoxidverbindiingen zur Stabilisierung des pH-Vertes 
solcher Polymeri satdispersionen. 



Waflrige Polymerisa tdispersionen mit einem Anteil an einpoly- 
merisierten Vinylchlorid- und/oder Vinylidenchlorid-Einhei ten 
im Polymerisat zeichnen sich durch bemerkenswert gute Eigen- 
schaften aus, z.B. gute Vasser- und Alkalibes tandigkei t sowie 
gute Bestandigkeit bei der Vervendung als Bindemittel in 
AuBonanstrichfarben. Ein Nachteil der waflrigen Polymerisat- 
dispersionen mit einpolymerisiertem Vinylchlorid und/oder 
Vinyl idenchlorid im Polymerisatanteil ist der niedrige pH- 
Vert, der bei ca. 2 liegt. Es ist bekannt, solche Dispersionen 
durch Zusatz basischer Stoffe zu neutralisieren und auf einen 
PH-Vert zwischen 5 und 9 zu bringen, wobei als basische Stoffe 
Ammoniak, Alkalilauge, Amine, Sulfide oder basische Metall- 
verbindungen aus der 2. Gruppe des Periodensys terns , vie 
Magnesium- oder (SLciumverbindungen, verwendet werden. In 
einer derart neu tralisierten Dispersion fHi.lt jedoch der 
PH-Vert im Laufe der Zeit, spatestens nach etwa 6 Honaten, 
allmahlich wieder auf den Ausgangswert ab, da aus dem Poly- 
merisat laufend geringe Mengen Chlorwasser s tof f abgespalten 
werden. Auflerdem verfarbt sich die urspriinglich weiGe Disper- 
sion bei der Neutralisation mit Alkalilauge oder einer Reihe 
von Aminen vor allem im schwach alkalischcn Bereich nach braun, 
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graubraun oder schvarzbraun. Die geringste Verfarbung, eine 
ieichte gelb-braune Tonung, vird noch bei der Vervendung von 
Ammoniak beobachtet . Calcium*- und Magne s iumverbindungen be- 
wirken neben der Dunkelf arbung gelegentlich auch eine Koagu- 

latioa der Dispersion. > 

• . • 

Es vurde nun gefunden, dafl man va3rige Polymerisatdispersionen 
mi t einpolymerisiertem Vinylchlorid und/oder Vinylidenchlorid 
im Polyinerisatanteil vorteilhaft s tabilisierdn kann, venn 

man der nit Anmonlak neutralisierten Dispersion raindes tens 
eine Epoxidverbindung zusetzt. 

Die waBrigen Dispersionen, die erfindungsgeciafl stabilisiert 
werden konnen f sind Homo- und Copolymerisatdispersionen von 
Polymerisaten de>s Vinylchlorids und/oder Vinylidenchlorids mit 
einem Anteil an einpolymerisiertem Halogenid von mindes tens 
lO Gev. i« Polymerisat . 

Als Epoxidverbindungen kommen beispielsyeise in Betracht: 

epoxydierte KoMenvasserstoffe, z. B. Athylenoxid, Propylenoxid, 

Isobutylenoxid, Styroloxid f £-Benzpinakolin; epoxidierte Ketone, 

/Glycid und 

z.B. Benzalacetonoxid* Glycidderivate vie Ather und Ester, z.B. 
Glycidathyl-, isoamyl- oder -phenyiather (Phenoxypropylenoxid) f 
Glycidacetat, -stearat oder -benzoat; Epichlor-, brom-, jod- 
oder -cycnhydrin; Glycidsaure und subs tituierte Glycidsaurexi 
sovie deren Derivate vie Ester oder Salze, z.B, B-Phenylglycid- 
saure, O-Methyl-0-Phenylglycidsaureathylester, 0 t B-Diphenylgly- 
cidsaure, 0- (^-Cumyl- JglycidsSure ; . epoxydierte Dicarbonsauren 
und deren Derivate, z. B. Oxidobernsteinsaure und deren Isomere 
vie Kaleinglycidsaure und Pumarylglycidsaure oder Oxycitracon- 
saure. Als besonders vorteilhaft hat sich die Vervendung von 
Phenoxypropylenoxid ervie?en, da diese Ve rb indung elnfach zu 
handhaben, geruchlos und ungiftig ist# 

Die Zusatzmengen betragen etva 0,1 bis 5 Gev.-£, vorzugsveise 
1 bis 3 Gev. der Epoxidverbindung, bezogen auf die Dispersion. 
Die auf dieso Veise s tabilisierten Dispersionen zeigen auch 
nach etva 1 Jahr keinen merklichen RUckgang des pH-Vertes. Es 
tritt lediglich eine lelchte Gelbfarbung der Dispersionen auf, 
die vom Ammoniak herriihrt. Eine woitergehende VerfSrbung der 
Dispersionen findet nicht statt. ...... / 
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Beispiel 1 : 

Bine copolymer*) Polyvinylidenchloriddispersion aus Vinyliden- 
chlorid und Butylacryla t im VerhSltnis 85 : 15 mit einen Fest- 
stoffgehalt von ca. 38 Gev.-^o und einem pH-Vert von 2 vurde mit 
Ammoniak auf pH *= 5 eingestellt* Nach dor Zugabe von Phenoxy- 
propylenoxld vurde die Dispersion bei Raumtemperatur gelagert f 
und in verechicdonen ZeitabstSnden der pH-Vert geaessen^ 
Dabei vurden folgende Verte erhalten: v 

Zusatz ' pH-Wert nach 

I 14 Tagen 3 Mon. 6 Mon. 12 Kon. 

1 . 56 Pbenoxypropylenoxid 3 f 8 3.9 3.7 3,5 

3 * ■ : 5t5 6,1 6,5 

• • - •> ■ • . •* . 

Bei anffinglicher Neutralisation der Dispersion ait Aanoniak 
auf pH * 6 vurden folgende pH-¥erte gefunden: 



Zusatz ■ i pH-Vert nach 

14 Tagen 3 Mon* 6 Kon. 12 Hon. 

1 £ Phenoxypropylenoxid ft, 2 ^ h 9 h . 4,<l <i,3 

2?6 W 4,7 I 5.3 5,6 5.7 

3 * - 5.0 g 6 # 3 7.0 6,6 



Beispiel 2: 

Copolymere Polyvinylidenchlorid-Dispersionen aus Vinyliden- 
chlorid und Butylacrylat im VerhMltnis 85 : 15 salt Peststoff- 
gehalten von ca. ^8 Gev. und pH-Verten von 2 vurden mit 
Annnonialc auf pH = 5 eingestellt. Nach Zusatz von 3 Phen- 
oxypropylenoxid vurden die Dispersionen bei 5O 0 gelagert* 
Nach 1- bzv. 1 2-monatiger Lagerung vurden folgende pH-Verte 
gemessen: " • 



D'sporsion Kr. 
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2 
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pB-V«rt nach 
1 Konat 



12 Monaton 



6,9 
6,8 

6.9 



6.5 
6,6 

6,8 



Bine copo lyes ore Dispersion axis Vinyl chloride Vinylacetat 
und Athylon is Verbttltnis 25 z 60 t 15 mit einea Feststoff- 
gohalt von ^a* 50 $ und oineu pR-¥ert yon ca. 4 # 5 vurde mit 
Asmoniak auf pH-= 6 ©in^ostellt. Nach Zusatz von Phenoxy- 
propylonoxid vurde dla Dispersion bei 50° C 2 Monate gelagert, 
Dabei vurden folgende pH-Verte genesseni 



Zusatz 



pH-Vert nach 

14 Tagen 1 Mon. 



2 Hon, 



1 £ Pbenoxypxx>pylenoxid 

2 £ * 1 



5.2 

5.6 



^5.7 



*.9 
5.6 



Vurde die gleiche Dispersion bei eines Anfangs- pH-Wert von 
3,5 oit Amoniak auf pH = 5 eingesteUt und mit 3 £ Phenoxy- 
propylenoxid versetzt f so ergaben sich vKhrend der Lae© run € 
bei 5O 0 C folgende pH-Verte: 



Zusatz 



pH-Vert nach 

1*4 Tagen 1 Mon* 



2 Mon, 



3 iL Phenoxypropylenoxi d 



6,8 



8, 0 



7.0 
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PatentansprUche ; 

Stabilisierte v&flrige Polymerisatdispersion mi t einpoly- 
naerisiertr&ia Vinyldvlorid und/oder V±nylidenctilorid lot Poly 
oerisataateili gekennzeichnet durcb einen Gebalt von O f 1 
bis 5 Gew. besogen auf die Dispersion, einer Epoxldver- 
bindung* 

2. Stabilisierte vaflrigo Polymerisatdiepersion nacb Anapruch 
dadurch gekennzeichnet t daO als Epoxidverbindung Phenoxy- 
propyl enoxid v^rvendet vird. 

3» Verwendung von Epoxldverbindungen zum Stabiliaieren des 
pH-Vertes von v^rigen Polyroerisatdisperaionen mi t ein- 
polyraerisiertem Vinylchlorid und/oder VinylidencbJLorid im 
Polynerisatantoil • 
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